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Botte Horsivoll ane von Gaare Lui sa nesmasge. 
In Lestitl -ins der Resprcehur: am 16,2,51 mit den Herren Ludtke 
und Dry Gruson <itibersender wir Ihnen in der Anlaze Abshrift 
der Fatentanme] dung, Die Patentanmelduns selbs:. wurde aus rechte 
Lichen Griinden abgestcllt aul die Herstcilung von seiniguogsmasse 
und dle Gewlnnung von Nebenprodukten als Nerenanspruch erwi unt 5 
jedoch ist die Néslichkeit angesproshen, oie Reinigungsmasse als 
Nebenprodukt anfallen zu lassen, 


Dor Kern des Verfahrens is: die Vindanpfune des &tzalkalischen 
' Genisehes untec Bewe-ung bis nahesu zur ‘irockne und aasenliessende 
Zerlegunge In den Laborversuchen hat sith ein Tronmeloren bewibrt, 
in dew dureh elongebrachte gisentolle die Masse in Bewegung sehalten 
wird und gleienzeilig eine Feinmahlung stattf£iadeb, so daB eln nahe 
au stoubférmizcs Produkt anfiallt,. wie bereits ausgefth: t, ist ein 
wesentlicner Vorteil de:i Verfahrens cle hervorragend gut: Absetz= 
barkeLlt des Sehlamies. 


Die Moelichkeit cines Zusatzes von nach unserem Verf hren erzeugten 
sehléruen gum cigentlichen Bayerscnlanm und damit die Verbesserung 
des Bayer=Verfahrens isi vorgesehen. Der in der Verzahrenssechrift 
erwiihnte Zusatz "nach Autoklaven “ soll nur eine Méglichkeit sein. 


in Zusats von Kalk = nach den bisherigen Versuchen bis zu einem 
Verhiltnis 1 : 1 bezomen aur Nag0 - is’. ttir den AusenluB der Schléme 
me nicht schidlich und es ergibt sivh die Méglichkeit, auf diesem 
Jege die Natrolith=Bildung dureh Bildung des unléslichen Calciun- 
Silikates guriiekzuhalten, Die Ihnen tibergebene Probe Aluminiun- 
hydroxyd wurde noch ohne Kelkzusatz durch AuischluB des Bauxits 

mit 3 iiol NaOH, also 1 ke NaOH auf je 1 ks. Reuxit, sevonnen, 


Wir wiirden uns freuen, wenn die von uns durchgeftihrte arbeit in 
Wingliederung in Ihre fabrikation ein beide Teile berfriedigendes 
Ereebnis bring& und stellen unsere lirfahrungen und nach Méglichkeit 
unsere Mitarbeit zur weiteren Ausarbeltung des beide Teile intere 
essierenden Verfahrens eur Verftigune,. 
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aus Bisenoxyd cathalienden Lassen 


ee 


Mg dal an sich .ckaont, zur Keinigung von Gasen, von sehverelwassere 
stoir und Cyan eisenhydroxydialtige lassen clnzuseuzen, die uls Lautae 
masse oder als Luxmasse ekannt, sci dec Aluminiumoxydherstellun; nach 
den LéwigeVerfahren aus Bauxit anfollen. Nach cissem Verfahren wird 
der feinzemahleae Rauxit mit 1 = 1,25 Mol Soda in Drohrohréfen im 
direkten Generatorgasfeuer cei Rotglut bis zum Sintern erhitzt. Die 
griinliche Masse wled mit .asser ausgelauzi. Die Riickstinde werden 

nach Auswasehen mit 2% Alkali und 30” Wasser als Gasreinigungsnasse 
augezeben, Aus den entstandenen Lauran wird das Aluminiumoxyd durch 
Ausriihren ond Ausfillen mit Kohlensiure entfernt. Die Sodaltsung 

wird zur Troekene cingedampit, dis Salg wird kalziniert und \ehrt 

in den Rebrieh guriieck, Win Nachteil ist ein fthlbarer Verlust an 
Aluminiumoxyd und Soda infolyse aicht zu vermeidender Pildung; von 
NatriumeAluminiume-Silikat. 


Der tei dem sogen,. Bayer=Verfahren zur Aluminiumoxydherstellung mit 
fliissiver Natronlaure (ea, 1,7 Mol ) unter Druck bei 160 = 180° ane 
fallende Rotschlamm mit erheblichem Wisenoxydgehalt ist gegen Schwee 
felwassorstotf nahezu inaktiv, da eire Natriumferritbildass nicht eine 
tritt. Der Rotschlam: enthilt alle nicht aufgeschlossenen Teile und 
ist infolee sciner Feinheit nur schwierig durch Druckfiltrution von 
der dickfliissigen Natriumaluminatlauge zu trennen. 


Win adrittes Verfahsen zur Aufschliessung des Bauxits onan: Druck mit 
Atznatronlauge boi emperaturcn von 180 = 500° im Molverhil.nis 181,3 
der Chemischen fa rik Griesheim-llektron hat sich in der Praxis nicht 
eingefiihrt, «eil der Waéchsel zwischen den Perioden des Bindampfens 
und der Zufltihrung von fllis-icer Natronlauze erhebliche \irmeverluste 
bedingte und die Auslausung der Sehmelze in Reaktionskessel kcine 
betriebsmiissig giinsti-en Bedingungen darstecllte, 


Win Verfahren zur Aktivierung von Kiesabbriinden, Eigenerzen oder 
ahnlichen eisenoxydhaltigen, geen Sehwefelwasserstoff inaktiven 
Massen ist bisher nicht tekannt meworden, 
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words isu, eyflodungagemiss soll es aie. auch méglich soln, lassen 
mili: Kestecnuallen von wenigen Prosent Wasser baw. eben nooh breiiger 
Konsiatena aurch cecigneta Austragavorrichtungen den Keaktlonsgee 
fiss gu entnuehnen und der -ersebsung zuzultihrens 


Die Konaantratlo: der Nutterluugen kann erfindungsgemiiss so hoch ge 
halten werden, dass elne stufenweise Zerlegung des ipinatriunserrie 
tes tier dle basischen Ferrite erfolgs. Bel der suten Absatzfihige 
keit des entssandenen Wisenhydroxydea ist eine diskontinucrliche 
duswasehuns im Kiihrgeciss mit anschliessender Doxantation und eine 
fortscireitende Anreicherung der MNutterlause an Natriumhydroxyd mog 
lich, urfindingseeniiss soll es aber auch s$glich sein, die Auswae 
sehung in einem Arocitssang vorzunehnen und ihn kontinue: lich zu 
sestalten, 


Die entstandenen KutlberLaugen werden vor ihror litiekkehr in oen Proe 
zesz :anz oder teilwcise einer aufarrcitung unterzogen, am dle ente 
standenen Verbindungen wie beispielsweis: Aluminate, Kuprite, Aurate 
Selenite oder Arsenite zu gewinnen. Je nacn der Art des Auspangse 
stotfes kanm-die Gewinnung beispielsweis: der in den alkalischen 
Liutberlaugen enthaltendea Metallverbindungen nach an sich vekannt en 
Verfahren zur Besgerung der “irtscha:tlichkelt zum Hauptaweck des 
ganzen Vorfahvens werden. Vor dem Wiederzusalz der Mutterlauye 

zum Prozess kann durch cine Kalkzugay¢c eine Kaustifiazicrung erfelgen. 


Das durch Zerlegung der Ferrite entstandene Niscnhydroxyad sevust 
sich v-rhiltnismassis gut ab. Dies stellt gécentiber dem Rayere 
Verfahren cine wesentliche Verbesscrung dar, da unautgeschlossene 
Wisenoxydteilehen infolye ihrer peringen Ober: léchenkrifte sich 
nur sehwer und nur durch DruckLiltration aus starken Mutterlauzen 
entiernen lassen. Durch die hohe Obarflichenaktivitiit des Hisene 
hydroxydgels werden kolloidal in Lésun;; gegangene Verunreinisungen 
der beispielsweise Natriumaluminatlauge wie S105, T10, usw. mit 

zu Boden gerissen und es ist eine saubcre Trennung moglich. 


nevfindungsceniiss soll es auch méglich sein, durch Zusaliz von nach 
dem oben beschrievenen Verfahren erzeugiien aktiven wisenhydcoxyd zu 
dem die Autoklaven des normalen BayereVerfahrens oda!’ einer seiner 
Abarbeb verlassenden Reaktionsgemisch cie Avsetzabarkeit des Rote 
schlammes zu verbessern und gleichzeitig die Aluminatlaugen 2u 
reinigen. . 
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nevacsis iss Gie erkenntnig, dass die Uberftinrung von Uisenoxyd in Eie 
senhydroxyd tloor satelumfecrite verelts bel fihnlich milden Bedingungen 
wie bei dem BayoreVerfahren méglich ist, wena die Massen fast oder 
gang aur itroekene sevrachl worden und duss dle HMandhalung der Sphnele 
ze tecinise: leicht 1st, wenn die iiassen withrend des Mindampfungse 
progmranies bewe:;t werden, Bei Ansitzen mit beispielsweise bis 2u 
3 Hol NaOQl jc iol Oxyd geelingt oie quantitative Umwandlun,; der staub 
Lei semahlonen liasse in amperzturbereich bis zu 300°. Das itisene 
oxyd lov hieroeL in frinatriumforrit umgescndelt. wrfindungsgemisa 
Soll es aver auch métlieh seis, ie Umsetsung mib 1 2 Mol NaOH durch 
gutithrea usd teuperaturen gwischen 150 200° cintuhalten, Die Umsetzung 
flint nlerboi gum basisehen Mononatriumferrit, 


Die .asse wird hierzu mis Cestem Natiilumnydroxyd uad wenig wasser 
angepasteb und in dus Reaktiorsreri8 ceoracht, das beispielweise aus 
@inem nit nlhrwerk verschenen Kessel oder ‘aus einer unlaurendea Tro= 
ckentronmel unter Beiltigung entsprechend sehnwerer Mahkkérper, beie 
spicisweise wisenkuseln, oes chen krann. Das ceaktlonsgefiiss kann mit 
Aussenbeheizune versehen sein, *erner kann die Lirdampfung durch 
Charlekten von asserdampr oder konlensiiureireier Lurt odes eines 
Genisenes von DaupL und Luft gefordert werden. Die notwendise Heisse 
Luft kann auch durch Ausuutzung der Abhitze eines Indus'-rieofens 
oder Danmpfkessels t wonnen werden, 


trlinduomsgeniss soll es mézlich sein, stait des resten Natriumhy= 
droxyds die feingemahlenen Massen mit fltissige: Natronlauge anzupae 
sten ode” dle notwendice Menge Natronlauge wilhrend des indampfung se 
vorganges in den Troeckener cinguliihren, Die Windumpfung kann koatinuier 
lich erfolgen. 


“3 ist erkannt worden, dans nieht nur Rotsenlamm nd Hauxit hiernach 
eulgeschlossen werden kénnen, s ndern auch andere inaktive Hisenoxyd= 
massen mit guter Aus-eute aufge:chlossen werden, wie 2.3, die bisher 
als wertlos au? iialdo wefahrenes Riiekst&nde der Gewinnung von sehwef- 
lifer S#ure beispielsweise dureci: Abrésten von Pyriten oder ausge= 
brachten Gasreinigungsmasse (Kicsabbriinde). 


Das in mehr oder weniger feinkérniger Form anfallende Produkt soll in 
Wasser oder in bereits angereicherten Mutterlaugen in besonderen dere 
setzern einsoetragen werden, nuchden es nétigenfalls vorher aufgemahlen 
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48 9011 errindungesentss welter n8:lish sein, den 4uggahluss der 
Sisenoxyd enthaltendea «agaen unter tel] elsom srgatez aes Natriume 
hydroxyds dureh Alkaligalao durehsultihren wie seleplela.ciac Natrilum 
@nlorid, “3 gol) welterhlo miclioh sein, don Aufsohluas unser tellwe 
sraaia des Natrtumhydroxyda duran Verbindineen der alkalischen Erden 
durehautiiheven, oelapielsweise durah 4usatz von Calelume oder Magnes 
Slunoxyd, allydrexyd, eCaronat, «Chlorid ode: eSulfat, !s kénnen auch 
Gontsche dleser Salse ver andi werden, Bin Zusaés von kieineren Nene 
geu urdalkalieVerbindungen aur Natronlauge bzweckt dle Verhini:erung 
eise: Bildung von NatrLlumeAluminiumesilikal durch vorzeitige Bindung 
des vorhandenen oder wihrend den Reaktloon entstehenden veaktionsfiihi 
gen Kiesclstures Bei Ersatz von Natriumhydroxyd, veisplelsweise 
durch salk, kénmen auch Vemperaturen von tiber 500° angewandt werdene 


ts soll errindungegemiiss weiter mdglieh sein, die mit Kalx oder ande 
ven Verbledungen der alkalischen “rden autgesenlossenen iiassen nach 
Yerlagsen des seaktiorsgefissces mit zur Lésung des entstandenen Lie» 
Gallverbindungen <elspicls :clse Alumintum-Verbindungen, ausreichenden 
Alkulisalzlésungen, i:eispiclswoise Soda, umzuseizen und damit die 
umlaufonden und einzudampfenden Lau:enmengen auf ein iiindestmaos 

au veschrinken. Us kdénnen auch verdiinnte baw, sehr verdiinnte Alkalie 
8:121l6sungen zur Lésung der srdalkali=Hydroxydé vorwandt werdene 


urfindungsgeniiss soll es auch miglich sein, durch billizen Aui'schluss 
mit ¥erbindungen der alkalischen Zrden aktivierten Kotsechlamn dem 

die Autoklaven des Bayer-Verfahrens verlussenden sveakticnsgemisch 
zuzuftihren, um damit die Abseizfihickelt des kobsehlammes zu vere 
bessern und die Reinigung der Aluminatlaugen zu steigern, 
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Verlahren gur Herstellun: von Gasreial songeQ b¥RE Tn Aktivice 
rung voa cisenoxydhaltiven lassen dureh Uberftihrun:; des iisene 
oxyd.. in Natriumferrit und Wisenhydroxyd dudureh cokennzcichnet 
dus: die elscnoxydhaltigen iiegson tel Temperaburen unter 300° 
mit Natriumhydroxyd in cinem MoleVerhiltnis bis zu ls 3 unter 
Bewogun. des reaktionsgemisches einzedampft werden, 


Verfahron gomiiss Anspruch 1 dadureh sekennzeichnet, das das Nee 
triumhydroxyd ganz oder teilweise curch Verbindum:en der alkali 
schen trden ersstzt wird, 


Verfahren gemiss Anspruch 2 daduch gekennzcichnet, dass die 
xeaktionsproduxte mit Alkalildésungen umzesetat werden, 


Verfahren geniss Anspruch le’ pekennzeichne . dadurch, das.: die 
in den Mutterlaugen enthaltenden Metalle und lhietalloidver' indun 
gen durch Aufar. eiten der Nutterlaugsen mewonnen werden. 


Verfahren geniiss Anspruch 1 = 4 dadu.ch gekennz:ichnel, dass die 
anfullenden seaktlonsprodukte den die Autoklaven des Sa-er-Vere 
fohrens verlassenden eaktionsremischen aus: esetzt _erden, 


Verfahren geméss Anspruch 1 » 2 davurch pekennzetchnet, dass 
Reaktionen und Felnmaklungen dor ieaktionsprodukte in einem 
Arbeltsgang erfolgen,. 


Verfahren gemiiss Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzcicnnet, dass 
wahrend des itindampfuncsvorganges kohlensiiurefreie Luft durch 
das Keaktionsgefiss meleitét wird, 


Verfahron geniiss Anspruch 1 und 2 dadurch vekennzeichnet, dass 
Wwihrend des Hindampfungsvorganges zeltweise cin Gemiseh aus 
Dampf und kohlensiiurefreler Luft durch das Keaktionsrefiss 
geleitet wird, 


Verfahren gemiss Anspruch 2 dadureh gekennzeichnet, dass die Hy 
droxyde der alkalischen Erde aus dem Reaktionsprodukt durch Ale 
kalisalze entfernt werden, 


Verfahren gemiss Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass die 
Reaktionen auch bei Temperaturen tiver 300° durchgefihrt worden, 


Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R013909020003-2 


ESE REED 


a} 


